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@ Composition cosm6tique pour le maquillage des yeux, comprenant une microdispersion de cire. 

(57) Composition cosm^tique pour le maquillage des yeux comprenant une dispersion aqueuse de 
particules de cire, au moins un polym^re filmog^ne hydrosoluble et des pigments, ladite dispersion 
6tant une microsdispersion de particules colloTdales de cire. 

On peut ainsi r^aliser notamment des compositions visqueuses (mascaras) qui penmettent d'obtenir 
sur les oils un d^pdt qui, tout en 6tant lisse et r^gulier, confdre un effet d'^paississement 
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La pr^sente invention se rapporte k une composition de maquillage des yeux (oils et bord des paupi^res) 
dont les propri^t^s sont am^lior^es par la presence de aire k I'^tat microdispers6, associ6e d des polym^res 
hydrosolubles et des pigments utilises de fagon classique dans ce type de composition. 

G6n6raiement, les compositions en vue du maquillage des ells, encore appel^es "mascaras", ou des pau- 
5 pi^res (appel^es ligneurs ou "eye-liners") sont constitutes par des cires disperstes k Taide d'un tensioactif 
dans une phase aqueuse contenant des polym^res hydrosolubles et des pigments. 

En cholsissant qualitativement et quantitativement les cires et ies polym^res hydrosolubles, Thomme de 
I'art sait formuler des mascaras ayant des caracttristiques distinctes. 

AInsI, II est possible de r^aliser diverses compositions qui, appllqutes sur les ells, Induisent des effets va- 
10 rits (allongement ou recourbement ou tpaisssissement des oils). II est en outre souhaitable d'obtenir un ma- 
quillage des cils dit "rdgulier", qui correspond k un dtat de surfece lisse des cils aprds maquillage. 

II est difficile de concevoir un maquillage pour les cils k la fois 6paississant et rtgulier, car I'effet tpais- 
sissant est realist avec des compositions visqueuses et celles-ci sont incompatibles avec un dtpdt lisse rt- 
gulier. 

15 On a maintenant dtcouvert que des compositions cosm6tiques pour les cils renfermant des polymdres 
hydrosolubles f iimog^nes, dans une microdispersion de cire contenant des pigments, induisent de fa9on sur- 
prenante des caract^ristlques de maquillage trks intdressantes. En effet, elles confdrent un bon effet d'^pais- 
slssement des cils tout en donnant un maquillage irks lisse et rtgulier, malgrt une viscosity k\ewke de la compo- 
sition, qui est ntcessaire pour I'application sur les cils k Taide d'une brosse. 

20 Dans la demande de brevet europ6en EP-394 078, on a dterit Tutitisation comme composition cosm^tique 
ou support de composition cosmttique pour cheveux, d'une composition f luide constitute essentiellement par 
une microdispersion stabje de cires dans un vthicule liqulde aqueux. 

On a dtcouvert que, de fagon surprenante, aprts addition de polymtres f ilmogtnes et de pigments, des 
compositions k base de microdispersions de cire prtsentent des qualitts remarquables de dtpdt rtgulier et 

25 lisse sur les cils. 

La prtsente invention a pour objet une composition cosmttique pour le maquillage des yeux, caracttriste 
par le fait qu'elle comprend une dispersion aqueuse de particules de cire, au moins un polymtre f ilmogtne et 
des pigments, et que ladite dispersion de cire est une microdispersion aqueuse d'au moins une cire. 

Ladite composition a gtntralement une visoositt de 2,5 Pa.s k 35 Pa.s, comprise par exemple entre 3,5 
30 et 25 Pa.s, k 25''C. 

Les microdispersions de cire, qui sont des dispersions stables de particules colloTdales de cire, sont 
connues et peuvent §tre prtpartes selon des mtthodes connues ; voir par exemple "Microemutsions Theory 
and Practice", LM, Prince Ed., Academic Press (1977) pages 21-32. 

Les particules de la microsdispersion de cire ont des dimensions inftrieures k 1^m, de prtftrence inft- 
35 rieures k 0,5)im. Ces particules sont constitutes essentiellement d'une cire bu d'un mtlange de cires. Le point 
de fusion de la cire ou du mtlange de cires est de prtftrence comprls entre 50''C et 100''C. En outre, les par- 
ticules de la microdispersion peuvent contenir en proportion minoritaire des additifs gras huileux ou pdteux, 
un ou plusieurs tensioactifs et un ou plusieurs ingrtdients actifs liposoiubles usuels, comme cela sera prtcist 
ci-aprts. 

40 La composition contient gtritralement de 0,1 1 40% en poids de cires, en particulier 5 k 30%, et une quan- 
tity suff isante d'au moins un tmulsionnant. La quantity d'tmulsionnant est une quantitt suff isante pour per- 
mettre d'obtenir une microdispersion de cires telle que dtfinie ci-dessus. Cette quantity suff isante peut ttre 
dtterminte dans chaque cas par des experiences de routine. 

Les cires sont des substances naturelles (animales ou vtgttales) ou synthttiques solides k temptrature 

45 ambiante (20''-25''C). Elles sont insolubles dans I'eau, solubles dans tes huiles et sont capables de fonmer un 
film hydrofuge. 

Sur la definition des cires, on peut citer par exemple P.O. Dorgan, Drug and Cosmetic industry, Decembre 
1983, pp. 30-33. 

La cire ou les cires constituent le mtlange cireux sont choisles notamment, parmi la cire de Carnauba, la 
50 cire de Candellila, et la cire d'Alfa, et leurs mtlanges. 

Outre les cires cittes ci-dessus, le mtlange de cires peut tgalement contenir une ou plusieurs des cires 
ou famine de cires suivantes : 

- la cire de paraff ine 

- i'ozoktrite 

55 - les cires vtgttales comme la cire d'dlivier, la cire de riz, la cire de jojoba hydrogtnte ou tes cires absolues 
de fleurs telles que la cire essentielle de fleur de cassis vendue par la Socittt BERTIN (France); 

- les cires animales comme les cires d'abeilles, ou les cires d'abeiiles modif ites (cerabellina) ; 

- d'autres cires ou matitres premitres cireuses : les cires marines telles que celle vendue par la Socittt 
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SOPHIM sous la r^f^rence M82, les c^ramides naturels ou de synthase, ou les cires de polyethylene. 
Les cires v^getales de Carnauba (extralte de Copernica Cerifera), de Candelilla (extraite de Euphobies 
Cerifera et de Pedllantus pavonis) et d'Alfa (extralte de Stipa tenacissima), sont des prodults commerciaux. 
Les ceramides sont les principaux lipides constitutifs des espaces intercorneocytaires du Stratum Cor- 
5 neum. lis sont d^crits en particulier par Downing dans Science/ 1 982, vol.1 8, p.1261 -2. Des analogues synth^- 
tiques sont ^galement connus, tels que les cerannides H03 vendus par la Society COSMIND. 

Dans le melange de cires, la cire de Carnauba et/ou de Cahdellila et/ou d*Alfa reprdsente au moins 20%, 
et de preference au moins 50% en poids par rapport au poids total du melange de cires. 

La cire ou ie melange de cires peut contenir, outre les cires mentionnees ci-dessus, au moins une autre 
10 cire et/ou au moins une huile, etant entendu que te melange de cires et eventuellement d'huile e un point de 
fusion f inissante superieur e SO^C. 

Le melange de cires peut done etre associe e un ou plusleurs additifs gras (huileux ou pdteux). On citera 
de maniere non restrictive : 

- les huiles vegetales comme I'huile de tournesol, Thuile de jojoba, etc. ; 
15 - les huiles minerales comme I'huile de paraffine, 

- les huiles de silicones f luides de viscosite comprise notemmant entre 0.65 et 100.000 centistokes (soit 
entre 0,65. 1 0^ et 1 0 m^.s-i , de preference entre 5 et 5 000 centistokes (soit entre 5.1 0^ et 5. 1 0-i m^.s-^), 

- les huiles et cires fluorees, 

- la vaseline, 
20 - lalanoline. 

Le melange d'hulle(s) et/ou d'additifs gras pdteux peut representer Jusqu'e 30% (de preference au plus 
10%) du poids de cires. 

II est possible d'introduire en outre dans la phase cireuse microparticulaire des ingredients actifs liposo- 
lubles. 

25 Lorsqu'ils sont presents, le ou les ingredients llposolubles representent au maximum 30%, de preference 
au maximum 10%, du poids des microparticutes. 

Comme ingredient(s) liposoluble(s), on citera par exemple : 

- les f litres U.V. 

- les vitamines llposolubles, 

30 - les anti-inf lammatoires tels que I'acide p-glycyrrethinique 

- les extraits vegetaux llposolubles. 

L'utilisation de tensioactifs comme emulsionnants dans la preparation de microdispersions de cires est 
connue. La realisation de la microdispersion peut etre effectuee e I'aide de tensioactifs anioniques, cationiques 
et/ou non-ioniques, de fagon connue. 
35 Le pourcentage de tensio-actif(s) dans la composition finale est compris generelement entre 0.01 et 25 % 
environ et en particulier peut varler de 0,1 e 10%. 

Le rapport ponderal cire(s)/emulsionnant(s) peut varier par exemple dans la gamme 1 e 30 et notamment 
de2ei0. 

Les tenstoactifs anioniques utilises sont notamment les sels d'acides gras (par exemple sels alcalins ou 

40 sels organiques tels que les sels d'amines) lesdits acides gras ayant par exemple de 1 2 e 1 6 atomes de carbone 
et pouvant comporter une double liaison comme dans le cas de Tacide oieique, les sels alcalins ou sels de 
bases organiques des acides alkyl-sutfuriques et alkylsulfoniques ayant 12 e 1 8 atomes de carbone, des acides 
alkyl-arylsulfoniques dont la chaTne alkyle contient de 6 e 18 atomes de carbone, le groupement aryle etant 
par exemple un groupement phenyle. Ce sont egalement les ethers-sulfates, en particulier les produits de sul- 

45 fatation des alcools gras et alkylphenols polyalcoxyies dans lesquels la chaTne aliphatique comporte de 6 e 
20 atomes de carbone et la chaTne polyalcoxyiee de 1 e 30 motifs oxyalkyiene, en particulier oxyethyiene, oxy- 
propyiene ou oxybutyiene. 

Tous ces tensioactifs anioniques sont bien connus et beaucoup d'entre eux sont des produits commerciaux. 
Les tensio-actife non toniques sont principalement des tensio-actlfe polyalcoxyies et/ou polyglyceroies. Ce 

50 sont notamment les acides gras ou les amides d'acide gras polyalcoxyies et/ou polyglyceroies ; les alcools 
gras ou les alkylphenols polyalcoxyies et/ou polyglyceroies ; les esters d'acides gras et de polyols polyalcoxy- 
ies et/ou polyglyceroies ; les alcanediols ou alcenediols-1,2 ou -1 ,3 polyalcoxyies et/ou polyglyceroies : et les 
alkyiethers d'alcanediols ou alcenediols-1,2 ou -1,3 polyalcoxyies et/ou polyglyceroies. Par exemple, les aci- 
des ou alcools gras, eventuellement insatures, ont 12 e 24 atomes de cartK)ne, la chaTne alkyle des alkylphenols 

55 a 6 e 16 atomes de carbone, les alcanediols ou alcenediols ont de 9 d 24 atomes de carbone, I'alkyle des alky- 
iethers a de 4 e 20 atomes de carbone, et le nombre de motifs oxyalkyiene ou de motifs (CH2CHOHCH2O) 
peut aller de 2 e 40. 

Les derives non ioniques polyalcoxyies sont notamment des derives polyoxyethyienes, eventuellement po- 
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lyoxypropyl^n^s. 

Les acides gras polyalcoxyl6s sont des produits commerciaux, notamment les produits vendus sous la mar- 
que Myrj par la Soci6t6 ATLAS. 

Les esters d'acides gras et de polyols polyoxy^thyl^n^s pour lesqueis le polyol est le sorbitol sont des pro- 
5 duits connus (Polysorbate et produits commercialisms sous la marque Tween par la Socl6t6 ATLAS). Lorsque 
le polyol est le glycerol, on peut utiliser les produits commercialisms par le Socimtm GOLDSCHMIDT sous la 
marque Tagat. 

Les alcoots gras polyoxymthy!6n6s sont des produits commerciaux, notamment ceux vendus sous la mar- 
que Brij par la Soci6tm ATLAS. 
10 Les alcools gras polyglyc6roims, les alcanediols ou alcanediols polyglyc6rol6s, ou les alkyimthers d'alca- 
nediols ou d'alcdnediols polyglycmrolds peuvent 6tre pr6par6s par exemple selon les proc^dds d^crits dans 
les brevets firangais 1.477.048, 2.025.681, 2.091.516 et 2.465.780 ou selon des procmdms analogues. 

Les acides gras ou amides d'acides gras polyglycmroims sont notamment d^crits dans le brevet frangais 
1.484.723 ou sont encore des produits commerciaux tels que ceux vendus sous la marque PLUROL (Gatte- 
15 fossm) ou DREWPOL, (Stefan Company), ou DECAGLYN (NIKKO CHEMICAL). 
D'autres tensioactlfs non-loniques utilisables sont par exemple : 

- les alkylcarbamates de triglycmrol de formule g^nmrale : 

R - NHCOOCH(CH20CH2CHOHCH20H)2 
dans laquelle R repr^sente un groupe alkyle saturm ou non de 1 0 ^ 20 atomes de carbone. Ces composes 
20 sont d^crits dans le brevet EP 0420761 ; 

- les dmriv^s oxy6thyl6n6s ou propoxyl^ des alcools de la lanoline, des acides gras de la lanoline, ou de 
leur melanges. 

De tels tensioactlfs sont commercialisms par la Socimtm AMERCHOL sous la marque SOLULAN. 
Les tensioactlfs cationiques sont notamment les dmrivms d'ammonium quaternaire tels que TARQUAD 16- 
25 50. TARQUAD 18-50, 1'ARQUAD T-50, 1'ARQUAD 2C-75, 1'ETHOQUAD c/12, et I'ETHOQUAD o/12, commer- 
cialisms par la Socimtm Armak Chemicals. 

Uemploi des tensioactlfs non ioniques est prmfmrm. 

II est mgalement possible de preparer des microdlspersions de cires en utilisant des melanges commer- 
ciaux de cires auto-mmulsionnables contenant la cire et les tensloactrfs. 
30 On peut utiliser par exemple la cire commerciallsme sous la dmnominatlon CIRE AUTO LUSTRANTE OFR 
par la Socimtm TISCCO, qui contient des cires de Carnauba et de paraff Ine, en association avec des agents 
mmulsionnants non ioniques, ou la cire auto-mmulsionnable commercial is^e sous la dmnomination CERAX A.O. 
28/B par LA CERESiNE, qui contient de la cire d'Alfa en association avec un mmulsionnant non ionique. Ces 
melanges commerciaux permettant de preparer des microdlspersions de cires par addition d'eau selon le pro- 
as cmdm dmcrit ci-dessus. 

On peut mgalement utiliser des microdlspersions de cires prStes d I'emploi disponibtes commercialement 
comme les produits de la smrie SL slipaid de la Socimtm DANIEL PRODUCTS COMPANY, ou encore les produits 
Aquacer de la socimtm CERACHEMIE. 

Les microdlspersions de cires sont diluables d Teau sans nuire k la stability de la microdispersion. Elles 
40 peuvent done se presenter sous la forme de compositions concentrmes dont on peut ajuster la proportion des 
ingredients ^ une vaieur dmsir^e par simple addition d'eau. 

Les polymmres f ilmogmnes utilisables dans la composition de Tinvention peuvent 6tre des polym^res anio- 
niques, cationiques, non-ioniques ou amphotmres. 

Ces polymmres filmogmnes, de mdme que teur utilisation dans des composittons de maquillage pour les 
45 yeux, sont connus. 

On dmcrit plus en detail ci-aprms ^ titre illustratif certains polymmres f ilmogmnes utilisables dans les compo- 
sitions selon rinvention. On peut utiliser des polymmres synthmtiques ou des polym^res d'origine naturelle, mo- 
difims chimlquement ou non modifims. On peut citer notamment les polymdres cationiques qui sont des poly- 
mmres du type polyamine, polyaminopolyamide ou polyammonium quaternaire dans lesqueis le groupement 
50 amine ou ammonium fait partie de la chaTne polymmre ou est relim ^ celle-ci ; ils ont un poids moimcuiaire gm- 
nmralement compris entre 500 et 3 000 000. 

Comme polym^res f ilmogmnes cationiques utilisables, on peut citer par exemple : 

1 ) les copolymmres vinyl- pyrrolidone/acrylate ou mmthacrylate de dialkylamlnoalkyle (quaternisms ou non), 
tels que ceux vendus sous les denominations "Gafquat" par la Socimtm GAP CORP., comme par exemple 

55 le "copolymmre 845 " le "Gafquat 734 ou 735" dmcrits plus en detail dans les brevets FR 2 393 573 et FR 

2 077 141. 

2) les derives d'ethers de cellulose comportant des groupements ammonium quaternaires tels que ceux 
decrits dans le brevet FR 1 492 597 et notamment les polymeres vendus sous les denominations '*JR** tels 
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que "JR 1 25". "JR 400", "JR 30 M" et "LR", tels que "LR 400" et "LR 30 M" par la Soci6t6 UNION CARBIDE 
CORP.. les d6riv6s de cellulose catloniques tels que les "CELQUAT L 200" et "CELQUAT H 100", qui sont 
vendus par la Soci6t6 NATIONAL STARCH ou ceux vendue par la Soci6t6 AKZO sous ia denomination 
"LEOGARD GP". 

5 3) ies polysaccharides cationiques d^crits dans les brevets US 3589978 et US 4031307 et en particulier 

le "Jaquar C13S"vendu par la Soci6t6 MEYHALL. 

4) les polym^res catloniques contenant des motife altern^s de formule : 

-A-Z- 

dans laquelle A d^signe un radical comportant deux fonctions amines et ies groupements Z d^signent au 
10 moins un radical bivalent, tels que les polym^res d^crits dans les brevets FR 2162025 et FR2280361. 

5) les cydopolymdres tels que les homo- et copolymdres de chlorure de dimethyl diallylamnfionium vendus 
sous la denomination "Merquat" par la Society MERCK. 

Ces polym^res sont d^crits dans les brevets FR 2080759 et FR 2190406 

6) les copolym^res vinylimidazolium-vinylpyrrolidone qyaternis^s tels que ceux vendus sous le d^nomi- 
15 nations LUVIQUAT FC ou HM par la Soci6t6 BASF. 

Les polymdres f ilmogdnes anioniques sont des polym^res comportant des groupes anioniques, en parti- 
culier cart>oxyliques et/ou sulfonlques. 

Les polym^res anioniques pr^f^r^s utilises dans les compositions de Tinvention sont choisis notamment 
parmi: 

20 1) les homo- ou copotym^res d'acides acrylique ou mdthacrylique ou leurs sels et leurs esters et en par- 
ticulier les produits vendus sous les denominations "VERSICOL F" ou "VERSICOL K" par la Society AL- 
LIED COLLOID, "UTRAHOLD 8" par la Soci6t6 CIBA-GEIGY, les copolymdres d'acide acrylique et d'acry- 
lamide vendus sous la forme de leur sel de sodium sous les denomination "Reten" par la Society HER- 
CULES, le polymethacrylate de sodium vendu sous la denomination "Darvan n''7" par la societe VANDER- 

25 BILT, les sels de sodium d'acides polyhydroxycarboxyliques vendus sous la denomination "HYDAGEN F" 
par la Societe HENKEL. 

2) les copolymeres derives d'acide crotonique et leurs esters tels que ceux decrits par exemple dans les 
brevets FR 1222944, FR 1580545, FR 2265781 , FR 2265782, FR 1564110 et FR 2439798. 

3) les polymeres ou copolymeres derives d'acides ou d'anhydrides maieique, fumarique ou itaconique avec 
30 des derives vinyliques ou phenylvinyliques ou acryliques, ces pdynneres pouvant etre esterif ies. 

De tels polymeres sont decrits en particulier dans les brevets US 2047398, US.2723248, FR 21 021 1 3 
et GB 839805. 

Parmi ces polymeres, on peut citer les polymeres vendus sous les denominations "GANTREZ" par la 
Societe GAF CORPORATION ou "Ema" par la Societe MONSANTO. Des polymeres entrant egalement 
35 dans cette classe sont les copolymeres d'anhydrides mateique, citraconique ou itaconique et d'un ester 
allyiique ou methailylique comportant eventuellement un groupement acrylamide ou methacrylamide dans 
leur chatne, monoesterifies ou monoamidifies, decrits dans les brevets FR 2350834 et FR 2357241. 

4) les polymeres e groupements sulfonique utilisabtes conformement e I'lnvention sont choisis notamment 
parmi : 

40 - les sels de Tacide polystyrene sulfonique tels que ceux decrits notamment dans le brevet FR 

2198719; 

- les sels de polyacrylamide sulfonique, tels que ceux mentionnes dans le brevet US 4128631 ; 

- tes sels de polyesters tels que ceux vendus sous la denomination "POLYMER EASTMAN AO" par 
la Societe KODAK; 

45 - les keratines sulfonlques telles que celles decrites dans le brevet FR 2 529 214. 

Les polymeres fiimogenes amphoteres utilisables dans les compositions de rinvention sont notamment 
des polymeres comportant des motifs M et M' repartis statistiquement dans la chatne polymere, ou M designe 
au moins un motif derivant d'un monomere comportant au moins un atome d'azote basique et M'designe au 
moins un motif derivant d'un monomere acide comportant un ou plusieurs groupements carboxyliques ou sul- 

50 foniques, ou bien M et M' peuvent designer des groupements derivant de monomeres zwiterioniques de car- 
boxy betaTne. M et M' peuvent egalement designer une chatne de polymere cation ique comportant des grou- 
pements amine secondaire, tertiaire ou quaternaire, dans laquelle au mons Tun des groupements amino porta 
un groupement carboxylique ou sulfonique relie par Tintermediaire d'un chainon hydrocarbone, ou bien M et 
M' font partie d'une chatne d'un polymere d motif ethylene alpha-, beta-dicarboxylique dont I'un des groupe- 

55 ments carboxyliques a reagi avec une polyamine comportant un ou plusieurs groupement amine primaire ou 
secondaire. 

On peut citer par exemple : 

1) les polymeres ou copolymeres comportant des motifs derivant : 
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a) d'au moins un monom^re choisi parmi les acrylamides ou les mdthacrylamides, substitute d Tazote 
par un radical alkyle, 

b) d'au moins un monomdre acide contenaht un ou plusieurs groupements carboxyllques r^actifs, et 

c) d'au moins un comonom^re basique tels que les esters ^ substituant amine primaire, secondaire, 
5 tertiaire ou quaternaire des acides acrylique et m^thacrylique et les produits de quaternisation de m6- 

thacrylate de dim6thylamino6thyie avec le sulfate de dim^thyle ou de di^thyle ; 
Comme composes reprteentatif de cette dasse on peut citer i'AMPHOMER" vendu par la soci^td NA- 
TIONAL STARCH. 

2) les polym^res d^rivte du chitosane tels que d^crits par exemple dans le brevet FR 2137684 ou dans 
10 le brevet US 3879376; 

3) les copotym^res de diallyl dialkyi (C1-C4) ammonium/aclde acrylique comme le produit vendu sous la 
denomination "MERQUAT 280" par le Soci6t6 MERCK qui est un copolymdre de chlorure de diallyl dim^ 
thyt ammonium/acide acrylique. 

Les poiym^res f ilmog^nes non ioniques utilisables dans les compositions de invention sont notamment : 
15 1) les homo- et/ou copolymdres de vinylpyrrolidone tels que le copolymdre polyvinylpyrrolidone/ac^tate 
de vinyle vendu sous la denomination "PVP/PVA S-630" par la Society GAP, ou la denomination "LU- 
VISKOL" par la Societe BASF; 

2) les homopolymeres ou copolym^res vinylique non ioniques tels que Talcool polyvinylique vendu sous 
la denomination "MOWIOL 4088" par la Soci6t6 HOECHST 
20 3) les poly-p-alanines decrltes plus particulierement dans la demande de brevet BE-20851 ; 

4) les derives d'acide polyaspartique tels que ceux decrits dans le brevet FR.2403076; 

5) ou encore les polyglycols tels que les polyethyieneglycols ; 

On peut citer aussi la ^mille des polyurethanes en solution ou dispersion anionique, cationique ou non 
ionique, ainsi que la famille des proteines quaternisees ou non, parmi lesquelles les derives de keratine (tels 

25 que le "KERASOL" vendu par la Societe CRODA). 

Parmi les polymeres f ilmogenes utilisables dans les compositions de I'lnventlon, on peut citer aussi les 
polymeres cellulosiques et saccharidiques comme ' Thydroxymethylcellutose, la carboxymethylcellulose, I'hy- 
droxybutylcellulose, Thydroxypropylceliulose, et plus particulierement Thydroxyethylcellulose, en particulier 
les produits vendus sous la denomination "NATROSOL" par la Societe HERCULES ou "CELLOZISE" par la 

30 Societe UNION CARBIDE, la methylhydroxypropyl cellulose, en particulier les produits vendus sous la deno- 
mination "METHOCEL" par la Societe DOW CHEMICALou des heterobiopolysaccharides tels que par exemple 
les gommes de xanthane commercial isees sous les marques "KELTROL" et "KELZAN" par la Societe KELCO, 
"RHODOPOL" et "RHODIGEL" par la Societe RHONE POULENC. ou "ACTIGUM" par la Societe CECA/SATIA, 
les gommes arabiques, la gomme de guar, la gomme de Karaya, les alginates et carraghenates, i'acide hya- 

35 luronique et ses derives. 

Les polymeres f Ilmogenes sont cholsis de preference parmi I'hydroxyethyl cellulose, la gomme arabique, 
la polyvinyl pyrrolidone, les derives de cellulose cation iques, le polymethacrylate de sodium et les hydrolysats 
de keratine. 

Les polymeres f ilmogenes sont present dans la composition generalement e raison de 0.1 % e 25 % en 
40 polds et de preference de 0.2 e 1 5 %. 

La composition peut contenir un ou plusieurs polymeres en solution dans la phase aqueuse de la prepa- 
ration. 

La composition selon Tinvention contient au moins un pigment dans une proportion pouvant aller notam- 
ment jusqu'e 20% et de preference entre 0.1 et 20% en poids par rapport au polds total de la composition, 
45 suivant la coloration et I'lntenslte de coloration que Ton cherche e obtenir. Lutilisation de pigments dans de 
telles compositions est connue en sol. La notion de pigment englobe des charges partlculaires non colorees. 

Les pigments utilisables sont choisis notamment permi les pigments mineraux, les pigments organiques, 
les pigments nacres. 

Parmi les pigments mineraux, on peut citer, e titre d'exemples : 
50 - le dioxyde de titane (rutile ou anatase), eventuellement traite en surface et oodif le dans le Color Index 
sous la reference CI 77891 ; 

- les oxydes de fer noir, jaune, rouge et brun, codifies sous les references CI 77499, 77492, 77491 ; 

- le violet de manganese (CI 77742) ; 

- le bleu outremer (CI 77007) ; 
55 - I'oxyde de chrome (CI 77288) ; 

- rhydrate de chrome (CI 77289); et 

- le bleu ferrique (CI 77510). 

Parmi les pigments organiques, on peut citer en particulier les pigments certifies aux Etats-Unis d'Ame- 
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rique par la FOOD & DRUG ADMINISTRATION sous les denominations : 
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D & c red 


n" 
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D & C red 
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36 (01 12085); 
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nMO(CI 45425); 






D & C orange 




nM(CI 15510); 






D & C orange 




n^ 5 (CI 45370) ; 


15 




D & C yellow 




n«6(CI 15985); 






D & C yellow 




n*» 5 (CI 19140) ; 



ainsi que : 

- le noir de carbone (CI 77266) ; et 

- la m^lanine naturelle ou de synthase ; 

20 - les laques k base de carmin de cochenille (CI 75470) ; 

Les pigments nacres peuvent dtre choisis notamment parmi : 

- les pigments nacrds blancs, tels que le mica recouvert d'oxyde de titane, i'oxychiorure de bismuth ; et 
le nitrure de bore ; 

- les pigments nacres color^s, tels que le mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec du bleu 
25 ferrlque, ou de Toxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du type pr^cit^, ainsi que 

ceux d base d'oxychlorure de bismuth; 

- les pigments enrobes tels que ceux obtenus h partir des pigments mentionn^s ci-dessus et dont la sur- 
face a ete trait^e par diverses substances comme, par exemple, des acides amines, des silicones, des 
sels m^talllques ou du coilag^ne. 

30 En outre, la composition selon Tinvention peut 6ventuellement contenir une ou plusieure charges particu- 
laires usuelies utilistes dans ce type de composition telles que : le talc qui est un silicate de magnesium hy- 
drate, utilise sous la forme de particules g^n^ralement de dimensions inf^rieures d 40 micrometres ; les micas, 
qui sont des aluminosilicates de compositions varices se pr^sentant sous la forme d'^caiiles ayant g^n^raie- 
ment des dimensions de 2 ^ 200 micrometres, de preference de 5 e 70 micrometres, et une epaisseur de 0.1 

35 ^5 micrometres, de preference de 0.2 e 3 micrometres. Oes micas peuvent etre d'origine naturelle (par exemple 
muscovite, margarite, roscoelithe, lipidolithe, blotite) ou d'origine synthetique; Tamidon, en particulierTamidon 
de riz; le kaolin, qui est un silicate d'aluminium hydrate et qui se presehte sous la fomne de particules de forme 
isotrope ayant des dimensions generalement inferieures e 30 micrometres ; les oxydes de zinc et de titane, 
generalement utilises sous la forme de particules ayant des dimensions ne depassant pas quelques micro- 

40 metres ; le carbonate de calcium, le carbonate ou Thydrocarbonate de magnesium ; la cellulose microcristal- 
line ; les poudres de polymeres synthetiques, tets que le polyethylene, les polyesters (par exemple Tisophtalate 
ou le terephtalate de polyethylene), les polyamides (par exemple les poudres de nylon), les "teflons " et les 
poudres de silicone. 

De faQon generale, les charges colorees ou non colorees, peuvent etre enrobees par des substances telles 
45 que des acides amines, des silicones, des savons metalliques ou du collagene, ou avoir subi tout autre traite- 
ment permettant de modifier retat de surface. 

Les compositions cosmetiques selon I'invention peuvent aussi contenir un ou plusieurs adjuvants usuels 
tels que des agents epaississants, des parfums, des agents conservateure, des agents alcalinisants ou aci- 
dif iants, des agents de textures, des additlfs d'etalement, des plastif iants ainsi que des ingredients actifs hy- 
50 drosolubles utilises habituellement dans les preparations pour les oils. 

Dans les compositions de Tinvention, les polymeres filmogenes peuvent exercer un effet epaississant. 
Pour ajuster, le cas echeant, la viscosite desires pour la composition, on peut ajouter des agents epaississants 
additionnels usuels. 

L'agent ou les agents epaississants additionnels, lorsqu'ils sont presents, ont pour effet de stabiliser la 
55 dispereion des pigments et d'eviter ainsi la decantation de ces pigments, et donnnent e la composition finale 
la consistence necessaire favorisant Tobtention d'un gainage avec epaississement du cil. 

uepaisslssement des formulations peut etre aussi apporte par le polymere f ilmogene ou par Tassociation 
du polymere f ilmogene et d'un agent de texture choisi par exemple parmi les silices colloTdales, les bentones 

7 



EP 0 557 196 A1 

ou le disparate de poly6thyl6ne glycol comportant 150 motifs d'oxyde d'^thyl^ne. 

On peut utillser d'autres agents 6paississants connus qui peuvent 6tre cholsis par exemple parmi les aci- 
des polyacryiiques r6tlcul6s par un agent poiyfonctlonnel tels que les prodults vendus sous la denomination 
CARBOPOL par la Soci6t6 GOODRICH, comme les Carbopols 910, 934, 934P, 940. 941 , 980, 1 342. les argiles 
5 naturelles ou modlf i6es comme les Laponltes de la Society LAPORTE ou Veegum de la Society VANDERBILT 
ou les polyur^thanes. 

Avec ou sans dpaisslssants additbnnels, la viscositd des preparations selon Tinvention est comprise entre 
2,5 et 35 Pa.s et de preference entre 3,5 d 25 Pa.s d 25X environ, par exemple lorsqu'elle est mesuree au 
viscosimetre de Contraves (temps de rotation lOmin ^ 200t/min) 
10 Les additifs d'etalement peuvent etre des derives f lucres comme ceux vendus par la Societe 3M sous le 
nom "Fluorad", ou des tensloactlfs dimethlcone copolyol d HLB eieve disponible chez DOW CORNING, GOL- 
DSCHMIDT, etc. 

Comme plastrfiants on pourra citer, par exemple, les PEG (polyethyieneglycols) de faibie masse moiecu- 
laire, la glycerine, le panthenol. 
15 Les compositions selon Tinventlon sont obtenues par formation ^ chaud d'une microemulslon. Plus preci- 
s6ment, ces compositions sont obtenues par un prodede principalement caracterise par le fait que Ton chauf fe 
la cire et I'emulsionnant d une temperature superieure d la temperature de fusion de la cire et non superieure 
e lOO^'C, eventuellement en presence d'une partie de Teau, jusqu'd fusion complete de la cire, que Ton ajoute 
progressivement Teau, ou le restant de Teau, portee e une temperature au moins egale d ladite temperature, 
20 en agitant, jusqu'e formation d'une microemulslon de cire dans une pliase continue aqueuse, puis que Ton lais- 
se refroidir jusqu'd la temperature ambiante. On obtient une microdispersion stable de cire. 

On opere avec une agitation et une quantite de tensio-actif suff isantes pour que les dimensions des mi- 
croparticules de cire sclent inferieures d 1 OOOnm, et de preference e SOOnm. 

Les ingredients liposolubles, par exemple des ceramides, sont generalement ajoutes k la cire avant la rea- 
25 lisation de la microdispersion. 

Les ingredients hydrosolubles peuvent dtre ajoutes dans I'eau utilisee pour realiser la microdispersion, ou 
dans la microdispersion de cire f Inalement obtenue. 

De meme, les ingredients secondaires eventuellement presents dans la composition sont ajoutes selon 
les cas soit dans les prodults de depart, soit dans la composition terminee. 
30 Les compositions de Tinvention sont appliquees soit sur les oils, soit sur le bord des paupieres, de fagon 
comme, k I'aide d'une brosse ou d'un pinceau. 

L'invention a egalement pour objet Tutilisation d'une microdispersion aqueuse de cire. en association avec 
au moins un polymers f ilmogene hydrosoluble et des pigments, dans la preparation d'une composition pour 
le maquillage des yeux. 

35 La composition obtenue peut presenter tes autres caracteristiques qui ont ete decrites ci-dessus. 

L'invention a egalement pour objet un procede de maquillage des yeux. caracterise par le fait que Ton ap- 
plique sur les oils ou sur le bord des paupieres une composition telle que def inie precedemmenL 
Les exemples suivants illustrent l'invention. 

40 EXEMPLE DE PREPARATION DE MICRODISPERSIONS DE CIRES 

EXEMPLES A etB 





A 


B 


.Cire de Carnauba 


40.0g 


30,0g 


.Monostearate de glycerol polyoxyethyiene (300E) vendu sous la denomination "TA- 
GAT S" par ta Societe GOLDSCHMIDT 


10,0g 


7,5g 


.Parahydroxybenzoate de methyle 


0.2g 


0,2a 


.Eau q.s.p. 


100.0g 


lOO.Og 



On porta e go^'C (en general. 1 0^'C au-dessus du point de fusion de la cire ou du melange de cires et corps 
gras) le melange des cire(s), conservateurs, tensioactif(s), en homogeneisant sous agitation moderee. 
En continuant d'agiter, on incorpore I'eau portee e go^'C. 

La microemulslon obtenue est ramenee d temperature ambiante et forme une microdispersion de grains 
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10 



^ base de cire(s). 

DIamdtre moyen des particules de cire: A== 184nm B ^ 155nm 

EXEMPLEC 



.Cire de Carnauba 

^Icool de lanoline et melange d'atcools gras polyoxy6thyl6n6s (25 OE) vendu sous la denomi- 
nation "SOLUU^N 25" par la Society AMERCHOL 

.Parahydroxybenzoate de methyl 



.Eau 



q.s.p. 



30,0g 

7.5g 

0.2g 
lOO.Og 



15 



20 



La microdispersion est obtenue en proc6dant comme d^crlt dans lies exemples A et B. 
Diamdtre moyen des particules de cire: 99nm 
"x OE" signif ie : oxy^thyl^n^ ^ x moles d'oxyde d'^thyt^ne. 

EXEMPLE D : 



25 



30 



.Cire de Carnauba 



.Cire de paraff ine 
.Cire d'abeilles 



.Parahydroxybenzoate de m^thyle 

.Monost6arate de glycerol polyoxy6thyl6n6 (30 OE) vendu sous la denomination 'TAGAT S" 
par la Society GOLDSCHMIDT 



.Eau 



q.s.p. 



22.5 g 
7,5 g 

10.4 g 
0,2 g 

7,5 g 

100.0 g 



40 



La microdispersion est obtenue en precedent comme d^crit dans les exemples A et B. 
Dimension moyenne des particules de cire: 202nm 



^ EXEMPLE E 



.Cire de carnauba 

.l-(2'-F-hexyldthylthio>-3-(2"-ethylhexyloxy) 

propane-2-ol 

.Tagat S 



22,5 g 

7,5 g 
7,5 g 



45 



.Parahydroxybenzoate de methyle 
.Eau q.s.p. 



0.2 g 
100 g 



50 



55 



La microdispersion est obtenue en proc^dant comme d^crit dans tes exemples A et B. 
Diam^tre moyen des particules de cire: 230 nm. 

Lhuile fluor^e 1-(2-F-hexyl6thylthio) 3-(2"-6thylhexyloxy)-2-propane-2*ol est pr^par^e de la fagon sui- 
vante : 

A la temperature de 25''C, sous agitation et sous courant d'azote, on ajoute d 152 g de 2-F-hexyietha- 
nethiol, 3,6 g d'une solution m^thanolique de m^thylate de sodium (environ 30 % - 5,54 meq g-^) en une minute. 

Le melange est chauff^ ^ 70''C. On ^vapore sous vide Ie methanol present dans Ie milieu. 

Du 2-6thylhexylglycidyl6t her (74,4 g) est ensuite ajoute goutte-^-goutte en une heure. On maintlent la tem- 
perature du melange entre 60 et 70 ''C au cours de Taddition de repoxyde. 
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20 



25 



A la fin de ('addition, la temperature est amente d 25''C. 
Le melange est neutralist d I'aide de 20 ml de HCI IN. 

Le 1-(2'-F-hexyl6thylthio)3-(2"-6thy1hexyloxy)2-propanol ests6par6 par distillation : Eb = 141^0/66.5 Pa. 
On obtient 175 g (77 %) d'une huile translucide incolore. 

EXEMPLE F 





.Cire de Carnauba 


18 g 


10 


.1-(2'-F-octyl6thylthio)2-hexanol 


12 g 




.Tagat S 


7.5 g 




.Parahydroxybenzoate de mtthyle 


0.2 g 


15 


.Eau q.s.p. 


100 g 



La microdlsperslon est obtenue en proc6dant comme d6crit dans les exemples Aet B. 
Diam^tre moyen des particules de cires: 195 nm. 

La cire fiuorte 1-(2 -F-octyiethylthio)2-hexanol est prtparte de la fagon suivante : 

Seton un mode optratoire analogue d celui dtcrit d I'exemple E, on condense, en 1 heure, 30 g (0,3 mde) 

de 1 ,2-6poxyhexane avec 144 g (0.3 mole) de 2-F-octyl6thanethiol en presence de 2,7 g de solution m6tha- 

nolique de mtthylate de sodium (5,65 meq g-^). 

En fin de reaction, le melange est neutralist par 15 ml de HCI IN. 

Aprts distillation (154''C/133Pa). on obtient 115 g d'un sollde bianc amorphe qui est le 1-(Z-F-octyltthyl- 
thlo)2-hexanol. 

Rendement = 67 %. 
Point de fusion = 45X. 



30 



35 



EXERIiPLES DE COMPOSITION DE MAQUILLAGE POUR LES YEUX 

On a pr6par6 des compositions de maquillage pour les yeux en m6langeant aux microdispersions ci-des- 
sus les ingredients indiqu^s. Les teneurs sont exprimtes en gramme. 

EXEMPLE 1 



40 



.Microdispersion de cires selon I'exemple A 
.Oxyde de fer noir 

.Hydroxy^thyl cellulose vendue sous la denomination "CELLOSIZE QP 4400 H" par la Society 
AMERGHOL 



93,75 
6,00 

0,25 



EXEMPLE 2 



45 



50 



.Microdispersion de cire selon I'exemple A 
.Oxyde de fer noir 

.Hydroxyethylcellulose vendue sous la denomination XELLOSIZE QP 4400 H" par la societe 
AMERGHOL 

.Gomme arabique 

.Eau 



55 



89,7 
6,0 

1,0 

1.0 
2.3 



10 



EP 0 557 196 A1 

EXEMPLES 3, 4 et 5 





■ 


3 


4 


5 


5 


.Microdispersion de cire selon Texemple A 


50,0 


89,0 


87,7 




.Polyvinyl pyrrolidone vendue sous la d6nomination "LUVISKOL K90 POWDER" 
par la Soci^t^ BASF 


6,0 


4.0 


6,0 


10 


.Oxyde de fer noir 


6,0 


6,0 


6,0 


.OUilllllc aiaUll^Uc 

.Eau 


38,0 


1,U 




IS 


Tensioactif ftuor^ vendu sous la denomination "FLUORAD FC 143" par la Socie- 
ty 3M 






0.3 




Brillance de la composition 


77 


60 


77 



EXEMPLES 6 et 7 
20 







6 


7 




.Cire de Carnauba 


15,8 


23,7 


25 


.Cire de paraff ine 


1,7 


2,6 




.Monost^arate de glycerol polyoxy^thyt^n^ (30 OE) vendu sous la denomination TA- 
GAT S" par la Sosiete GOLDSCHMIDT 


4,4 


6,6 


30 


.Polyvinyl pyrrolidone vendue sous la denomination "LUVISKOL K90 POWDER" par la 
societe BASF 


6,0 


6,0 




.Oxyde de fer noir 


6,0 


6,0 




.Parahydroxybenzoate de methyle 


0,1 


0,1 


35 


.Eau q.s.p. 


100,0 


100,0 



40 



45 



EXEMPLE 8 



.Microdispersion de cire de carnauba vendue sous la denomination "AQUACER 608" par la Socie- 
te CERACHEMIE 

.Oxyde de fer noir 6,0 

.Hydroxyethyl cellulose 1,0 
Brillance de la composition : 24 



EXEMPLE 9 



.Microdispersion de cires selon Texemple C 


88,0 


.Oxyde de fer noir 


6,0 


.Gomme arabique 


2.0 


.Polyvinyl pyrrolidone 


4.0 
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« 




EXEMPLE 10 




.Microdisoersion de cires selon rexerriDle A 


74 0 


.Gomme arabiaue 


1 0 


.Silice oolloTdale vendue sous la denomination "COK 84" oar la Society DEGUSSA 


4 0 


.6iycenne 


15,0 


.Oxyde de fer noir 


6.0 


EXEMPLES 11 ^114 



PHASE 
I 



.Acide stdarique 
.Cire d'abeilles 
.St^arate de glyc^ol 
.Tagat S 

.Cire de Camauba 
.Parafilne 



11 



1.9 

5,15 

28.4 



12 



13 

8 

6 



5 
6 



14 



Microdispersion de cire 
(selon I'exemple B) 



91,46 



85,5 



PHASE, 

n < 



.Panth^nol 
.Gomme arabique 

.Hydix>xy6thylcellulose 
.PVP* 
.Leogaid GP 
.Oxyde de titane 
.Oxyde de fer noir 
.NaOH 

.Tri6thanolamine 
.Agent conservateur 
.Eau q.s.p. 



3.0 
0J5 
1.0 
2,0 
2.0 

0,04 

qs 
100,0 



3,0 
0,5 
1.0 
2,0 
2,0 

0,04 
qs 



6,0 
1,0 



5,0 

4.2 

qs 



5,0 
3,0 
0,5 
1.0 



5,0 



qs 
100,0 



* LUVISKOL K 90 Powder 



Les preparations 12 et 14 sont r6alis6es selon le mode op6ratoire d^crit ci-dessus pour I'exemple 1. Les 
preparations 11 et 13 sont r6alis6es en m6langeant la phase I port^e d SS^'C. La phase II est pr^parto en por- 
tant I'eau d 85°C et en y ajoutant les polymdres. L'^muision est r6alisee en ajoutant la phase II d la phase I d 
une temperature de 82°C. Puis I'oxyde de titane ou I'oxyde de fer est ajoute. La temperature est diminuee pro- 
gressivement tout en conservant une agitation vigoureuse de la pdte. 
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COMPARAISON PES EXEMPLES 11 ET 12 

La preparation 12 appliqute sur les cils pr6sente un aspect nettement plus lisse et plus brillant que la 
composition 11. 

5 Les preparations 11 et 12 sont depos^es sur une plaque de verre k I'alde d'un applicateur de fagon d faire 

un d^pdt homogene. Une fois sees, les films ainsi realises ont une epaisseur d'environ 1 0O^m. Celle-cl corres- 
pond d repalsseur d^pos^e en moyenne sur les cils lors du maquillage. 

Le film de mascara 12 est trds nettement plus brillant et plus lisse que le film du mascara 11 . 
Uetat de surface a ete etudie avec un prof ilom^tre d laser. Cette etude a conf irme Taspect tr^s nettement 
10 plus lisse du film 12. 

COMPARAISON PES EXEMPLES 13 ET 14 

Pes cils ont ete maquilies avec les formules des exemples 13 et 14 puis des photos en microscopie elec- 
ts tronique des cils ont ete realisees. 

La composition 13 (taille des grains de cire > 1 OOOnm) represente retat de la technique tandis que la 
composition 14 represente une composition de cires microdlspersees selon Tinvention. 

Uobservation visuelie des resultats du maquillage a montre que le mascara 14 applique sur les cils pre- 
sente un aspect bien plus lisse et regulier que le mascara 13. 
20 Les photos en microscopie eiectronique ont conf irme ces observations. 

MODE OPERATOIRE DE FABRICATION DES COIMPOSITIONS DES EXEMPLES 1 ft 14, 21 et 22 

Mode operatoire I (Compositions 1 ^ 5, 8 et 9) 

25 

On opere par dilution de ta microdispersion de cires de depart (2 etapes). 

A temperature ambiante, le ou les polymeres sont incorpores dans la microdispersion de cires sous agi- 
tation avec la quantite d'eau necessaire (eventuellement) jusqu'd obtention d'une preparation homogene. En- 
suite, on disperse les pigments. 
30 La formulation obtenue peut etre broyee. 

La composition 5 est obtenue par addition des tensioactlfs fiuores suivie de broyage. 

Mode operatoire II (Compositions 6 et 7) 

35 La preparation de la composition de maquillage s'effectue en une etape ^ chaud. 
Cires, tensioactlfs et conservateurs sont fondus et melanges ensemble d 90°C. 
Les pigments sont disperses dans la phase lipophile vers gC'C. 

Le polymere est dissous dans I'eau e froid. La phase aqueuse est alors chauffee ^ QO^'C et versee dans 
la phase liphophiie sous agitation, tout en malntenant la temperature vers 90^C jusqu'e homogeneite. Puis la 
40 composition est refroidie et eventuellement passee au broyeur. 

Mode operatoire III (Composition 1 0) 

A froid, les pigments et la silice sont disperses dans la microdispersion de cires. 
45 Le polymdre et le(s) addltif(s) hydrophile(s) sont ajoutes sous agitation douce, jusqu'e obtention d'une pre- 
paration homogene. La preparation peut etre ensuite broyee. 

Mesure de la brillance 

so La preparation est etatee (1 00 d 300^m d'epaisseur) sur une plaque de verre. Apres 24 heures de sechage, 
la brillance est mesuree avec un brillancemetre Microgloss (BYK) sous un angle de 85". 
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15 



20 



25 



30 



35 



40 



EXEMPLES 


15 ^20 












15 


16 


17 


18 


A f% 

19 


20 


Microdispersion de cires selon 














I'exemple B 


88,4 


89.5 


90.3 


87.5 


85.5 




rexemple D 












86.2 


Huile de germe de bi6 


1 












Huiie de silicone (PDMS) 








0,5 






Huile de paraff ine 










1.5 




PVR 


2 


1 




2.5 




1 


Luvlquat FCSOS (BASF) 










3 




Leogard GP (AKZO) 






0,2 


3 






Darvan 7 (VANDERBILT) 






2 








Gomme arabique 


1,5 


3 








5 


Hydroxy^t hylcellulose 




0,5 


1,5 






0,8 


K^rasol (CRODA) 










1.5 




Carbopoi 1342 (GOODRICHR) 


0,6 












Noir de carbone 






3 








Oxyde de fer noir 


6 


5 




1 


1 


5 


Oxyde de fer brun 








4 






Bleu d'outremer 




1 






4 


1 


Talc 








1 






Orgasol 2002 Natcos (ATO) 






2 








a-Bisabolol 








0,5 






Panth^nol 






1 




5 


1 


Tri^thanolamine 


0,5 












Conservateurs 


qs 


qs 


qs 


qs 


qs 


qs 
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Le mode op^ratoire est celui de I'exemple 1. Toute les compositions de ces exemples ont une viscosity 
comprise entre 4 et 25 Pa.s. 

Toutes ces preparations appliqutes sur les oils donnent un effet ^paississant tout en leur conf^rant un as- 
pect lisse et r^gutier tr^s marquant. De plus, les exemples 16, 18 et 20 correspondent ^ des mascaras de bril- 
lance tr^s ^lev^e. 

L'huile de silicone PDMS est celle vendue sous la denomination DOW CORNING 200 Fluid par la Society 
DOW CORNING. 

PVP: Polyvinyl pyrroiidone vendue sous le denomination LUVISKOL K90 POWDER par la Society BASF. 

LUVIQUAT FC 905 : copolym^re de chlorure de methyl vinylimidazoliurh et de vinylpyrrolidone (95/5), so- 
lution k 40 % de matiere active dans I'eau vendue par la Societe BASF. 

LEOGARD GP : Hydroxyethylcellulose reticuiee i repichlorhydrine et quaternisee par la trimethylamine, 
vendue par la Societe AKZO 

DARVAN 7 : Poiymethacrylate de sodium, solution d 25% de matiere active dans i'eau vendue par la So- 
ciete VANDERBILT. 

KERASOL: Hydrolysat de keratine stabilise, vendu par la Societe CRODA. 

CARBOPOL 1342 : Polymere reticule acrylate/CioCao alkyi acrylate vendu par la societe GOODRICH. 
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ORGASOL 2002 NATCOS: Nylon 12 (nom CTFA), poudre vendue par la Soci6t6 ATO. 
EXEMPLE 21 



10 



15 



.Microdispersion de Texemple E 
.Hydroxy^thylcetlulose 
.Gomme arabique 

.Alcool polyvinylique vendu sous ia denomination ^'RHODOVIGL 4/125" par la Soci6t6 RHO- 
NE POULENC 

.Oxyde de fer noir 

.Bleu Outrenner 

.Conservateurs qs 



90 g 

ig 

1,5 g 

0.5 g 

5,0 g 
2,0 g 



20 



EXEMPLE 22 

Cette composition est analogue d celle de t'exemple 21, mais en utilisant la microdispersion de I'exemple 
F d la place de cetle de I'exemple E. 
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Revendications 



30 



35 



40 



45 



SO 



55 



1. Composition pour le maquillage des yeux, caract6ris6e par le fait qu'elle comprend une dispersion aqueu- 
se de particules de cire, au moins un polymdre f ilmogdne hydrosoluble et des pigments, et que ladite dis- 
persion est une microdispersion aqueuse d'au moins une cire. 

2. Composition selon la revendication 1, caract^ris^e par le fait que ladite composition a une viscosity de 
2,5 Pa.s d 35Pa.s, et en particulier comprise entre 3,5 et 25 Pa.s, d 25''C. 

3. Composition selon la revendication 1 ou 2. caract^risde par le fait que tes particules de cire ont des di- 
mensions inf^rieures h 1 OOOnm. 

4. Composition selon la revendication pr^cSdente, caract^ris^e par le fait que lesdites dimensions sont in- 
f6rieures d 500nm. 

5. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 £i 4, caract^ris^e par le fait qu'elle contient de 
0,1 k 40% en poids, et en particulier de 5 d 30% de particules de cire. 

6. Composition selon Tune quelconque des revendications prte^entes, caracteris^e par le fait que la cire 
ou le melange de cire a un point de fusion compris entre 50 et lOOX. 

7. Composition selon Tune quelconque des revendications pr^c^dentes, caracteris^e par le fait que la cire 
ou le melange de cires contient au moins une cire v^dtale choisie parmi la cire de Carnauba, la cire de 
Candellila et la cire d'Alfa. 

8. Composition selon la revendication pr^c^dente, caract^ris^e par le fait que la cire ou le melange de cires 
contient au moins 20% en poids et en particulier au moins 50% en poids de ladite cire v^g^tale, par rapport 
au poids total de cire. 

9. Composition selon I'une quelconque des revendications 7 et 8, caract6ris6e par le fait que la cire ou le 
melange de cires contient au moins une autre cire et/ou au moins une huile, 6tant entendu que le melange 
de cires et ^ventuellement d'huite a un point de fusion finissante sup^rieur k 5Q°C, 

10. Composition selon la revendication pr^c^dente, caract^risto par le fait que lesdites autres huiles ou cires 
repr^sentent au plus 30%, et en particulier au plus 10% en poids par rapport au poids de cires. 
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11. Composition selon Tune quelconque des revendlcations pr^c^dentes, caract6riste par le fait que la mi- 
crodispersion de cire contient au moins un ingredient actif liposoiuble repr^sentant au nnaxinnum 30% at 
en particuller au maximum 10% du poids des aires. 

12. Composition seton I'une quelconque des revendlcations pr^c^dentes, caract^ris^e par le fait qu'elle 
contient au moins un tensioactif, dans une proportion comprise entre 0,01 et 25%, en particulier entre 0,1 
et 10% en poids, par rapport au poids total de la composition. 

13. Composition selon Tune quelconque des revendlcations pr^c^dentes, caract^ris^e par le fait qu'elle 
contient de 0.1 k 25%, et en particulier de 0.2 d 15% en poids dudit polymdre f ilmog&ne. 

14. Composition selon Tune quelconque des revendlcations pr^c^dentes, carct^ris^e par le fait qu'elle 
contient au moins un agent 6paississant et/ou un agent de texture en quantity suff isante pour ajuster la 
viscositd d la valeur ddsir^e. 

15. Composition selon I'une quelconque des revendlcations pr6c6dentes, caract^riste par le fait que le po- 
lym^re fllmog^ne est choisi parmi rhydroxy^thyl cellulose, la gomme arabique, la polyvinylpyrrolidone, 
les derives de cellulose cationiques, le polym^thacrylate de sodium, et les hydrolysats de k^ratine. 

16. Composition selon I'une quelconque des revendlcations pr^cMentes, caract^riste par le fait qu'elle 
contient de 0.1 d 20% en poids d'au moins un pigment et/ou une charge particulalre. 

17. Utilisation d'une microdispersion aqueuse de cire en association avec au moins un poiym^re filmog^ne 
hydrosoluble et des pigments, dans la preparation d'une composition pour le maquitlage des yeux. 

18. Utilisation selon la revendication pr^cedente, caracterisee par le fait que ladite composition est telle que 
def inie dans Tune quelconque des revendlcations 2 d 16. 

19. Procdde de maquillage des yeux, caractdrise par le fait que Ton applique sur les oils et/ou sur le bord des 
paupi^res, une composition telle que d^finie dans I'une quelconque des revendlcations 1^16. 
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